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@ Varfahran zum Dekarferen von GlaskeratnlkfriatlBiL 

(g) Bet einem Verfahren 2um Dekoriaran von Gtaskeramik- 
piatten^ wie z.B. Herdplatten* werden die Pakorfarben im 
Siebdruekverfahren vor dem Keramisieren dSrcM auf^cb- 
raeht. AnscKtieBend wordan das Karamisieran und daa 
Farbaitibrenridn Qleichzahig durchgefQhrt. Dadurch wird der 
zusatzlicKe Einbrennvorgang biw. das ubiicberwei$e 
wandatd Abziehbild eingespail. 
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5 Die Brfindung betrifft ein Verf ahren zum Dekorieren von 

Glaskeramikplatten, bei dem die Dekorfarben im Siebdruckver- 
f ahren direkt aufgebracht werden. 

Glaskeramikplatten werdefl oft mit einem Dekor versehen, urn, wie 
0 z,lB. bei Herdplatten, die Brennstellen «u laarkieren. gjj 

CD 

E8 ist bekannt, das Dekor nach d^m Abziehbildverf ahren aufzu- 
bringen, bei dem ein Papier veni^endet wird, das mit einem Lack 
beschichtet i8t. Auf diese LackBchicht wird di«i Dekorfarbe i« 
5 sicbdruckverfahren aufgebracht und anschlieBend mit einer Wacbo- 
schieht versehen. 

Dieses mit dem gewfinschten Dekor versehene Papier wird auf die 
auf etwa ISO'C ei-wlinnte Glaskeramikplatte gedrCckt. Durch die 
3 Tjnterschiedlichen Schmelzpunkte von Lack und wachs bleibt das 

Wachs mit der Dekorfarbe beim Abziehen dee Papiers auf der Glas- 
keramikscbeibe haften. Beim KaBabziehbildverf ahren wird das 
Papier vor dero AndrUcken eingeweicht und dann auf die kalte 
Glaskeramikplatte gepresat. 

> 

Das Abziehbild wird entweder vor dem Keramisieren oder nach dem 
Keramisi^ren der Glaskeramikplatte aufgebracht. 

Das AbziehbiXdverf ahren hat den Nachteil. daS fflr jede Platte 
) ein neues Abziehbild benStigt wird, was die Herstellung einer 

dekorierten Glaskeramikplatte verteuert. Wird das Abziehbild nach 
dem Keramisieren aufgebracht, muO sich zusStzlich noch der Bin- 
brentivorgang^ anschlieBen • 

• Es wurde auch schon versucht, das Dekor unter Umgehung des Ab- 

ziehbildes direkt auf die fertige Glaskeramikplatte im Siebdruck- 
verf ahren auf zubringen. Dies hat jedoch den Nachteil, daB an- 
schliefiend die Dekorfarbe eb nfalls noch eingebrannt werden mufi. 
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Ziel der vorliegenden Erfindung ist daher eln Verfahren^ bei 
dem die oben genannt^en Hachteile vermieden werden. 

^ Dieses ^iel wird mit einem Verf ahren erreicht:^ bet dem die 

H" 5 Dekorfarben vor dem Keramisieren aufgebracht werden und das 
UJ Keramieieren and Farbeinbreimen gleichaseitig durchgef tthrt wird^ 

Dadurch, daft die Dekorfarben im Direktstebdriickverf ahren vor 
dem Keramisieren aufgebracht werden, wird der zueXtzliche Bin- 
10 brennvorgang bzv^ das Ab^iehbild eingespart. DaB Keramisieren 
und gXeiehzeitige Farbeinbreimen wird bei einer Temper atur von 
900 bis 930*^C durchgeftlhrt. 
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Pttent-angpruch ; 
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1. Verfahren zum DeJcorieren von Glnskeramikplatten, bei dem ^ 

die Dekorfarben iin Siebdruck verfahren direkt aufgebracht wer- ^ 
den» dadurch gekennzeichnetr 

daB die Dekorfarben vor dem Keramiaieren aufgebracht werden ^ 

und 

dafi das Keramiaieren und Parbeinbreimen gXeichzeitig durchge- 
ftihrt wird. 
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